50     VII. Kapttel.  Die eiferifjalttgen Hofjftoffe unb bie Sujffilage.
Siegerlanbe unb in Steiermar! Dorfjer einer Roftung untertDorfen, b. I), fie roerben bei £uft3utrttt er!)it$tf toobei bie Kofjlenfaure. aus* gettieben unb bas Karbonat in bas (D;ct}b ubergefiifjrt roirb. Durdf bas Roften, bas gleicf) an ber Sifenfteingrube in befonberen Roft* ofen Dorgenommen roirb, erlangt man folgenbe Dorteile: 3una<f)ft roirb bas ©eroidjt bes (Er3esr aus bem bie Kof)Ienfciure unb mit biefer gleidfoeitig ber XDaffergeljalt entfernt roorben ift, um etroa 30 % mi* minbert, fo baft bie (Xransporttoften aufterorbentlicfy Derringert tcerben. Jerner brauci)t ber I^odjofen nun bie Roftung ni(^t meljr r>or3une!)men, unb ber ^ei3toert bes ffiicfytgafes toirb burd^ Ko^Ienfciure unb tDaffer* bampf nid^t oerringert.
<£ine 3ioeite flrt ber (Er3Dorbereitung ift bie Brilettierung.
Heben ben grobftMigen (Er3en finben fic^ meift nocl} fein!6rnige nor,
fei esf baft fie als foldje in ber ITatur r>or^anben finb ober bei ber
bergmannif^en ffietoinnung unb bem {Transport aus ben grobftiicfigen
erft entftanben finb. Die feinfornigen (Er3e uben, befonbers roenn
fie in grofterer ITtenge t)or!ommenf auf bie Oerfjiittung im I}0(^ofen
fe^r fdjablicfjeffiinfluffe aus. 3unad)ft rollen fie lei^t burc^ bie3toifd)en'
raume 3U)if^en ben grofjeren Stiiien ^inbur^ unb toerben auf biefe
IDeife 3u frii^eitig gefd)mol3en. Die gef(^mol3enen 5^tner3e tmrten
bann Ieid)t als Binbemittel jttrifdjen ben groben Stiicfen, b. ^. fie
bilben mit jenen eine 3ufammen^angenbe XTtaffe, bie im fjodjofen
ni(^t na^rMen !ann unb auf biefe IDeife bas fog. Jjdngenbleiben
ber ffiicfyten oerutfa^t. 5erner erfcfytoeren fie burci) bie Derengung
_ber Sroifdjenraume 3roifd)en ben (Er3en ben Durcfygang bes IDinbes
-unb fcf)Iie§Ii(I) bilben fie leic^t Staub,  ber bie ©idjtgafe als fog.
..(incfytftaub fiir geroiffe Stoede gerabe3u unbrauc£)bar ma<i)t unb erft
tiuf umftdnblid^e IDeife toieber baraus entfernt toerben mufe. Hlle
biefe Ha^teile ber Sememe nerlangen eine Brifettierung, alfo eine
ilberfiifjrung in Stiitfform, at)nlirf) tt)ie fie bei ber feinen Braun* unb
Steinto^Ie r>orgenommen toirb. Die Sr3bri!etts miiffen neben grower
- I)d!tbar!eit aud^ eine getmffe porofitat t)aben, bamit bie Rebuttions*
,-gafe gut bis in ifyre innerften ieile einsubringen nermogen. Um nid)t
-txll^o^en Dru(J bei ber preffung ber Brifetts antoenben 3U miiffen,
legman bem €r3 ein mineralises ober organifd^es Binbemittel 3U,
fall£-ni<f)t ein natiirli^es Binbemiitel, roie in ben tonigen fejen, fdjon
Don iDornfjerein barin ent!)alten ift.   Sol<^e mit natiirli(i)en ober
funftlid^en Binbemitteln innig gemifc^ten unb bann geprefeten <£r3*
brifetts mu§ man d^nlic^ roie bie 3iegelfteine nac^ ber preffung nod)
erf) arten laffen.teigenbem
